BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND KL ' 13/03 

mTERNAT.BX. A61k 

DEUTSCHES Mt§^ PATENTAMT 




AUSLEGESCHRIFT 1012 730 



W 18920 IVa/ 30 h 
ANMELDETAG: 24.APRIL 1956 

B EKANNTMACHUNG 
DER ANMELDUNG 
END ADS GAB E DER 

AUSLEGESCHRIFT: 25. JUL I 1957 



1 

Moderne Lippenstiftmassen sind bekanntlich sehr 
vielfaltig und kompliziert zusammengesetzt. Sie ent- 
halten beispielsweise pflanzliche Ole wie Ricinusol, 
Sesamol, Olivenol, Arachisol (auch hydriert), Kokos- 
nuflol, Kiirbiskernol, Mandelol, Kakaobutter (auch 5 
hydriert), auBerdem Kohlenwasserstoffe oder deren 
Gemische, z. B. Paraffin, Vaseline, Vaselin- oder 
Paraffmol, Ceresin, Ozokerit, hochviskoses Mineral- 
61, ferner Wachse tierischen oder pflanzlichen Ur- 
sprungs, z. B. Montanwachs, Bienenwachs, sowieFett- 10 
alkohole wie Stearylalkohol, Cetylalkohol, sodann 
Fettsaureester wie Isoproylmyristinat und -palmitat, 
Cetylricinoleat, Cetyllauromyristinat, Glycerinmono- 
oleat, Polyoxyathylenmonolaurat, und tierische Fette, 
z. B. Schweinefett, Rindstalg, sowie andere Stoffe wie 15 
Glykole und Substanzen zur Erhohung der Loslichkeit 
fiir Farbstoffe. 

Es ist bekannt, daB die Komposition einer Lippen- 
stiftgrundmasse, bzw. des Stiftkorpers, eine auBer- 
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schmack- und geruchlos. Carnaubawachs zeigt zwar 
giinstige Eigenschaften, ein etwas zu holier Zusatz 
aber erhoht die Bruchgefahr fur die Stiftmasse. Das 
Lanolin wiederum niramt leicht Wasser auf, wodurch 
ordentlich schwi edge Aufgabe ist. Trotz Kenntnis der 20 Aussehen und Haltbarkeit der Farbschich't auf den 
Rohstoffe gelingt es erst nach langwierigem Aus- Lippen leiden; es entstehen namlich weiBlich-milcEige 
probieren, eine brauchbare Rezeptur zusammenzu- Farbtone infolge Emulsionsbildung. Ein weiterer 
stellen. Es besteht daher das Bestreben, mit moglichst Nachteil ist die schwierige Oberdeckbarkeit des oft 
wenig Rohstoffen das gewiinschte Ziel zu erreichen. unangenehmen Eigengeruchs. Cetylalkohol verleiht den 
Aber selbst heute^empfiehlt man noch Gemische von 25 Stiften, ebenso wie Oleylalkohol, einen »Fett- 

geschmack<c, der nicht leicht zu iiberdecken ist. 
Manche Fettsaureester, z. B. Butyl stearat, schwi tzen 
leicht aus den Massen aus. 
Fast jeder Rohstoff besitzt solche und ahnliche 



Carnaubawachs, Bienenwachs, Paraffin, Ozokerit, 
Ricinusol, Lanolin, Propylenglykol und Polyoxy- 
athylenmonolaurat, von anderen Zusatzen, z. B.. Farb- 
stoffzusatzen, abgesehen. Die Beherrschung eines 



solchen Systems ist selbstverstandlich nur an Hand 30 Nach teile, die sich auf das System der Stiftmasse nicht 
umfangreicher Erfahrungen moglich. Man kann nichts 
iiber etwaige Vorgange vorhersagen, die sich beim 
Schmehen und GieBen oder bei der Lagerung ab- 
spielen konnen und die die fertige Stiftmasse viel- 
leicht unbrauchbar machen. Hierzu tritt noch erfah- 
rungsgemafi die Tatsache, daB die Rohstoffe keines- 
wegs in konstanter Qualitat geliefert werden; geringe, 
kaum merkbare oder chemisch nicht faflbare 
Schwankungen stellen die fertige Rezeptur in Frage, 



nur iibertragen, sondern in diesem sich summieren 
konnen. 

Es wurde nun gefunden, daB sich die geschilderten 
notorischen Schwierigkeiten der Lippenstifther- 
35 stellung erfindungsgemafi in einfacher Weise um- 
gehen lassen und die zahlreichen chemisch unterschied- 
lichen Stoffe auf eine einzige Stoffgruppe, deren An- 
gehorige groBte chernische Verwandtschaft aufweisen, 
einschranken lassen, wenn man die Lippenstiftgrund- 



Es ist aber auch die Meinung der Fachleute, daB die 40 massen aus Silanabkommlingen, die bekanntlich nicht 
bisher bekannten chemischen und technischen Neue- * 
rungsvorschlage noch nicht Veranlassung sein konnen, 
das Bekannte auf diesem Gebiet zu verlassen, man 
muBte vielmehr versuchen, den Lippenstiften haut- 
pflegende Eigenschaften zu erteilen. 

Die einzelnen Rohstoffe zeigen verschiedene Nach- 
teile. So ist das Ricinusol nicht in Mineralolen loslich; 

daher ist ihr Austausch gegen animalische und vegeta- 20 Kohlenstoffatomen betreffen, der Ausdruck Aryl 
bihsche Fette und Wachse erforderlich. Zwar wird z. B. Phenyl-, Benzyl-, a- oder 0-Naphthylre'ste. Die 
Ricinusol schwer ranzig, bei Anwesenheit von Eosin 50 iiber ein Sauerstoffatom mit dem Siliciumatom ver- 
neigt es jedoch zur Ranziditat und wird dadurch knupften Alkyle (Alkoxygruppen) hingegen sollen 
wemger hautvertraglich. Andere pflanzliche Ole, so- Kohlenwasserstoffreste gesattigten oder ungesattigten 
fern sie nicht hydriert wurden, werden leicht ranzig, Charakters mit 8 bis 30 Kohlenstoffatomen sein. Die 
sie sind aber selbst hydriert keineswegs vollig ge- verschiedenen, oben naher gekennzeichneten Alkoxy- 



zu den Silikonen gehoren, zusammensetzt. 

Unter solchen Silanabkommlingen sind Tetra- 
alkoxysilane, Alkyltrialkoxysilane, Aryltrialkoxy- 
silane, Dialkyldialkoxysilane, DiaryldialWoxysilane 
45 und Alkylaryldialkoxysilane zu verstehen. Der Aus- 
druck Alkyl soil hier Kohlenwasserstoffreste ge- 
sattigten und ungesattigten Charakters mit 1 bis 
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silane sind technisch leicht. zugangliche Stoffe. Man . Konsistenz, verpackl .werden. Neba ^ JJ* f .^^ - 

eewhint sie durch Umestenuig von passenden Athoxy- ' den Alkoxysiranen hervorragend losl ch sind, lassen 

S i lt den in Betracht iezoginen Fettalkoholen, sich die iiblichen Farbstoffe, z B. P 1 gmentfaAsgffe 

ndTm n^an entweder die Reaktionspartner in aqui- oder Eos nsauren, fan* vertalen And*re bei eb 'f 
SSuiarer- Menge odef die Fettalkotole in einetn 5 .Wiirkstofte sind .n die Massen ebenfalls leicht em- 

nicht zu groBen OberschuB des betreffenden Athoxy- - zufugen. • 
silans lost und unter Einleiten von trockenem Chlor- Beispiel 1 

wasserstoff eeeen 180° erhitzt, wobeider Athylalkohol . rr w • 

S L£^ [SKQC.H^J (««J Tetraoley lortod djtjj- 

K der entsprechenden Halogensilane mit 4en Fett- nannt), eine schwach - ge bhche ohge Fl"^ 

^toS SSSiErfogbenutztwetden (vgl. 15 keit, und 11,1 (kwichtsteilen TetartarKysd^ ■ : • 

alkoholen m t a g B er.. dtsch. chem. [(C 18 H S7 0),Si], schmilzt gut bet etwa 60 b^TO , 

Ges 57 S 795 [1924]). Die Realctionsflussigkeit ver- durch, und fugt 11.1 Gewichtstei ^ Pj^^Jwg.,;; 

se t man Lit W in dem die uberschussigen FRF extra Pulver hmzu, das ; . 

Athoxvsilane und das gewonnene hohere Alkoxysilan aminobenzol 1 - (2, 3 ^^ a Pfc™ o y£ ml ^> - = 

Wsl^ Srund falltrnitAlkohol(I^sungs-undUm- so 2-methylbenzol, aufgenommen in die L.iste der .P.^. . 

SSStJ35«S«a»r je nach Erfordernis und mente und Farbstoffe fur Kosmetika derDgbdg 

SsSteitsverhaltnissen des fertigen Silans). Die Forschungsgemeinschaft, Komm^on zu 5..f t e ^;; 

UmSlung wiederholt man zwei- bis viermal, je nach tung des Lebensmittelfarbstoffproblems, Mitt. Nr.,*.... 

der notwendigen Reinheit, und beseitigt durch Er- (1952), S. 19. ■ • • j£ ' • 

wTrmen im Vakamn auf dem Wasserbad die letzten 35 Man vergieBt in Formen und erhalt .einen stark . , 

Losungs- und Fallungsmittelreste. Methoxysilane zu glanzenden, sehr weichen, gut deckenden Stift. 
verwenden, ist riskant, weil diese Verbindung in Beispiel 2 ■;• V . 

D mf XxSnf 1 die 4 erfindungsgemaB zur Her- 44,25 Gewichtsteile Phenyl-tricetoxy^n, 8,85 G^ ^ 
,^^SS!riftn«« benufzt werden, sind im 30 wichtsteile Phenyl-trioleoxysi an (auch Phen^triog . 
g2£S£ zu den Silikaten der niedermolekularen orthosilikat genannt), gelbhche ohge FlussigkeiJ. . .. 
Sole weitgehend res'istente Verbindungen, die 8,85 Gewichtsteile Tetrastearoxysilan und 26,55 £fe,-. : 
g^gSber Wasfer vfillig bestandig sind, wahrend etwa wichtsteile eines Gemisches von T ^^oysUanjd . 
TeSthoxysilan wasserempfindlich ist. Die erfin- ptostearoxysdan, gewonnen durch -Vm*teW : 
dungsgemafi angewandten Alkoxysilane sind ferner 3S handelsubhchen Gemisches 7°?.^- ^ 5 te ar^. 
Sologisch unbedenklich, sofern sie rein sind, also alkohol, werden wie im Beisp le l 1 geschmolzen .wfo.. 
Se Spul von Salzsaure noch von Losungsmitteln mit 10,6 Gewichtsteilen Permanentcarrnm FB exto 
von "mrer Gewinnung her' enthalten. Es ist.zu be- Pulver der Farbwerke Hochst, das >st 2-Meth^y 
achten daB schon vor langerer Zeit Ester der Ortho- 5-diathylsulfamino-l-aminobenzol -> l-(2 3 -Qx| : 
ktSds^e in Organen g «nd im Blut festgestellt «, naphthoylamincO-2, 4-dimethoxy^rbenz^a^.- 
werden konnten, L sonach fur den Siliciumstoff- genommen in der oben zitierten Liste der Pigm<mfe .. g 
weraen Konn a .lurften und Farbstoffe fiir Kosmetika, vermischt, worauf Zu- fT| 

1!K Ti^S?S^£^ die oben gekenn- gabe von 0,9 Gewichtsteilen eines Parfumols erfog ; , , Qjf 
ze/cLeten Verbindungen olige, pastose, bereits bei Man vergieBt in Formen *M « rhalt emen ^ 
Korperwarme schmelzeride oder harte, hoher- 45 lichen Lippenstift mit dem Tropfpunkt bei 48 bis 4y . 
Schmelzende, farblose Substanzen dar, deren Ge- Beispiel 3 ■:■ ^ 

Uche Verbindungen sind miteinander im flussigen Zu- wichtsteile Tetrastearylorthosihkat, 3,8 Gew^htsteik ^ 
<=t a i,H rfatt vermischbar. Durch geeignete Anteile von 50 Permanentcarrnm FB extra Fulver. ^ 
zumeis g t 3 zwd bis vier dieser Atof ysilane sind Ge- Man erhalt einen Lippenstift vom Tropfpunkt 45°. . g 
mische von praktisch beliebiger Konsistenz herstell- Beispiel 4 :". f~" 

har Sie losen leicht Fettfarbstoffe; ebenso leicht sind -i-i - : nT 

S den Schmelzen die f fir Lippenstifte an sich be- 35,0 Gewichtsteile Phenyltrimyr^tylortiosilika^, m 
kannten Farbkorper dispergierbar. Das Parfiimieren 55 65 Gewichtsteile T^raarachylc^thosdikat, sctokym,: _ 
berdte? infolge des besond'L geringen Eigengeruchs Wasserbad bei 75° verm.scht und fugt 0,005 
S die geringste Schwierigkeit, ebensowenig der wichtsteile Vitatnin-A-acetat (im Handel antet der ; U 
%Ztz von AJmen.DieA»siahlderVerbindm l gen geschiitzten Bezeichnung Arovit bekanntK og 
vollz ehl sich - im Gegensatz zu den bisher ver- 0,007 Gewichtsteile Vitamin-A-stearat (un Haflg ,v ^ 
Tendeten Rohstoffen - imierhalb nachst verwandter,- 60 -unter der geschiitzten Bezeichnung Adapting bekax^ • 
™ definierter Verbindungen von reproduzierbarer hinzu und vermischt mit 10,6 Gewichtsteilen Perma- .... 
Reinheit. In Kenntnis des Zusammenhangs zwischen nentcarminFB extra Pulver. tv,^ 
Konstitution und Eigenschaften laflt sich der Einsatz Der so gewonnene Lippenstift besitzt emen Tropt-. . 
der wenigen Komponenteh mit groBer Sicherheit im punkt von 60°. 

voraus bestimmen. 6 5. Beispiel 5 ■ ; • 

GemaB der Erfindung sind in gleicher Weise : . . ^-H : 

•Schminkmassen iiberhaupt herstellbar, z. B. Augen- Benutzt wan m den vorangehenden Beispielen ; 
brauen- und Wimpernstifte. Die erfindungsgemafien der roten Pigmentfarben reinen Kohlenstoff , so 
Mittel konnen in fliissige, halbf este oder feste Form man schwarz deckende Augenbrauen- und Wimoe^, 
gebracht und in Flaschchen, Tuben u. dgl., je nach 70 stifte. ' - 
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Durch Aufsuchen passender Mengenverhaltnisse 
ist es moglich, bereits aus nur einigen wenigen 
Alkoxysilanen, wie z. B. Tetradecyl-, Phenyltridecyl-, 
Tetralauryl-, Phenyl trilauryl-, Tetramyristyl-, Phenyl- 
trimyristyl-, Tetracetyl-, Phenyltricetyl-, Tetra- 5 
stearyl-, Phenyltristearyl- sowie Tetraoleyl- und 
Phenyltrioleylorthosilikaten Stifte von beliebigem 
Aussehen, beliebiger Harte und praktischer Unver- 
anderlichkeit zu gewinnen. Der am Si-Atom befind- 
liche Phenylrest ubt eine erweichende Wirkung aus. 10 

PATENTANSPROCHE: 

1. Lippen- Augenbrauen- und Wimpernfarbe- 
mittel, dadurch gekennzeichnet, dafl es als Grund- 15 
masse Gemische von Tetraalkoxysilanen und bzw. 
oder Alkyltrialkoxysilanen und bzw. oder Aryl- 
trialkoxysilanen und bzw. oder Alkyl-aryl- 



6 

dialkoxysilanen und bzw. oder Dialkyldialkoxy- 
silanen und bzw. oder Diaryldialkoxysilanen ent- 
halt. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Alkoxygruppen in den ge- 
nannten Verbindungen der Formel — OC w H 2n+1 
oder — OC„H 2n _ 1 entsprechen, worin w den Wert 
von 8 bis 30 aufweisen kann. 

3. Mittel nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die unmittelbar an das 
Siliciumatom gebundenen Radikale der Formel 
— C n H 2 „ +1) — CnHjj,,^ und — C n H 2n _ 3 geniigen, 
worin n gleich 1 bis 20 sein kann und bzw. oder 
dem Phenyl-, a- oder ^-Naphthyl- oder Benzylrest 
entsprechen. 

4. Mittel nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl es fettlosliche Farbstoffe und 
Vitamine enthalt. 



© 709 589/263 7.5? 



